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(>st percé de nombreux trous en quinconce par où le vent arrive sur le charbon incandescent jeté au fond du four, et la combustion une fois commencée, continue indéfiniment tant qu'on donne le vent et qu'on alimente par le haut en combustible.
La partie supérieure du tour est une simple maçonnerie en briques qui rouvre l'annexion en tôle où pénètre le veut (suivant le croquis ci-dessous).
Les creusets sont en plombagine.
Lorsqu'un four est en marche on le couvre, s'il y a lieu, avec un couvercle on tôle. Les produits de la combustion s'échappent par un trou pratiqué dans la maçonnerie du four dans un rampant général d'où ils pussent dans une étuve, et, de là, dans la cheminée de l'usine.
Grues. — Ajoutons, pour ôtre complet, que l'usine possède deux grues roulantes, l'une de 4 mètres de rayon, l'autre de î> mètres, qui facilitent toutes les manutentions, aussi bien pour la fabrication de l'aluminium que pour le travail de l'atelier de fusion et de moulage.
FABRICATION DE L'ALUMINIUM
A l'origine, c'est-à-dire du mois d'avril au mois d'octobre 1889, l'usine de Froges n'a fabriqué que du bronze et du fcrro-aluminîum par le procédé lléroult, que nous avons décrit (brevet de 1887). Depuis, la demande de ce ferro » ayant diminué et, au contraire, celle d'aluminium pur ayant augmenté considérablement, Ton a repris l'exploitation du brevet lléroult de 1880, déjà expérimenté à l'usine de Neuhausen.
Actuellement, on a complètement renoncé à la fabrication directe des alliages par l'électrolyse et on ne fait plus que de l'aluminium métallique aussi pur que possible. (Nous donnons plus loin la composition chimique des produits.)
Le plus grand inconvénient lorsqu'on marche en ferro ou en bronze, c'est que l'on obtient des produits de composition extrêmement variables, qui nécessitent ensuite des refontes avec le métal à allier, si l'on tient à obtenir une composition déterminée; en outre, les produits sont moins purs.
On ne fait plus, à Froges, que de l'aluminium pur, et les premiers fours Héroult qu'on avait installés sont remis en magasin.s livrés par l'usine.
